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Beschreibung 

Anordnung mindestens einer W&rmed&inraschicht auf einem 
Tragerkorper 

5 

Die Erfindung betrifft eine Anordnung mindestens einer 
Warmedammschicht auf einem Tragerkorper zur Eindammung einer 
warmetibertragung zwischen dem TrSgerkttrper und einer Umgebung 
des TrSgerkarpers, wobei die warmedammschicht zumindest einen 

10 Leuchtstoff aufweist, der mit Hilfe von Anregungslicht mit 
einer bestimmten Anregungswelleniange zur Emission eines 
Lumineszenzlichtes mit einer bestimmten 
Lumineszenzwellenlange angeregt werden kann, und wobei 
mindestens eine weitere Warmedammschicht vorhanden ist, die 

15 im Wesentlichen frei ist von dem Leuchtstoff. 

Eine derartige Anordnung sind aus der EP 1 105 550 Bl 
bekannt . Der Tragerkorper ist ein Bauteil einer Gasturbine. 
Der Tragerkorper ist aus einem Metall. Aufgrund einer in 

20 einer Gasturbine auftretenden hohen Temperatur von iiber 1200° 
C in der Umgebung des Bauteils kann es zu einer Schadigung 
des Metalls des Bauteils kommen. Urn dies zu verhindern, ist 
auf dem Bauteil eine warmedammschicht (Thermal Barrier 
Coating, TBC) aufgebracht. Die Warmedammschicht sorgt dafur, 

25 dass ein verminderter Warmeaustausch zwischen dem 

Tragerkorper aus dem Metall und der Umgebung stattfindet. 
Dadurch heizt sich eine Metalloberf lache des Bauteils weniger 
stark auf. An der Metalloberf lache des Bauteils tritt eine 
Oberf lachentemperatur auf, die niedriger ist als die 

30 Temperatur in der Umgebung des Bauteils . 

Der Warmedammstof f bildet ein Basismaterial der 
Warmedammschicht . Die mechanischen und thermischen 
Eigenschaften der warmedammschicht hangen im Wesentlichen von 
35 den Eigenschaften des Warmedammstof fs ab. Das Basismaterial 
der bekannten Warmedammschicht ist ein Metalloxid. Das 
Metalloxid ist beispielsweise ein mit Yttrium stabilisiertes 
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Zirkoniumoxid (YSZ) . Eine thermische Leitf ahigkeit dieses 
warmedammstoffs betrSgt zwischen 1 w/m-K und 3 W/m-K. Urn einen 
effizienten Schutz des TrSgerkttrpers zu gewahrleisten, 
betrSgt eine Schichtdicke der warmedammschicht etwa 250 ]xm 9 
5 Als Alternative zum mit Yttrium stabilisierten Zirkoniumoxid 
ist als warmedammstof f ein Metalloxid in Form eines 
Yttriumaluminiumgranat s angegeben • 

Urn die warmedammschicht und den Tragerkorper fest zu 
10 verbinden, ist auf der Oberfiache des Bauteils eine 
metallische Zwischenschicht (Bond Coat) aus einer 
Metalllegierung aufgebracht. Zur Verbesserung der Verbindung 
kann zwischen der Warmedammschicht und dem Bauteil zusatzlich 
eine keramische Zwischenschicht aus einem keramischen 
15 Material, beispielsweise Aluminiumoxid, angeordnet sein. 

In die warmedammschicht ist ein sogenannter Thermo- 
Lumineszenz-Indikator eingebettet. Dieser Indikator ist ein 
Leuchtstof f (Luminophor) , der durch Anregung mit 

20 Anregungslicht einer bestimmten Anregungswellenlange zur 
Emission eines Lumineszenzlichts mit einer bestimmten 
Emissionswellenlange angeregt werden kann. Das Anregungslicht 
ist beispielsweise UV-Licht. Das Emissionslicht ist 
beispielsweise sichtbares Licht. Der verwendete Leuchtstof f 

25 ist ein sogenannter Rekombinationsleuchtstof f . Durch 
elektronische UbergSnge zwischen Energiezustanden des 
Aktivators wird der Leuchtvorgang hervorgeruf en . Ein 
derartiger Leuchtstof f besteht beispielsweise aus einem 
Festkorper mit einem Kristallgitter (Wirtsgitter) , in das ein 

30 sogenannter Aktivator eingebettet ist. Der Festkorper ist mit 
dem Aktivator dotiert. Der Aktivator ist zusammen mit dem 
gesamten Festkorper am Leuchtvorgang des Leuchtstoffs 
beteiligt . 

35 Bei der bekannten Warmedammschicht ist das jeweilige 

Basismaterial der Warmedammschicht mit einem Aktivator 
dotiert. Es liegt eine Warmedammschicht aus dem Leuchtstof f 
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vor. Der dabei verwendete Aktivator ist jeweils ein 
Seltenerdelement. Im Fall des mit Yttrium stabilisierten 
Zirkoniumoxids ist das Seltenerdelement beispielsweise 
Europium. Der warmedSmmstof f Yttriumaluminiumgranat ist mit 
5 den Seltenerdelementen Dysprosium oder Terbium dotiert. 

Bei der bekannten warmedammschicht wird die Tatsache 
ausgenutzt, dass eine Emissionseigenschaft des 
Lumineszenzlichts des Leuchtstof f s, beispielsweise eine 

10 EmissionsintensitSLt oder eine Emissionsabklingzeit, von der 

Leuchtstof ftemperatur des Leuchtstof fs abhangig ist. Aufgrund 
dieser Abhangigkeit wird auf die Temperatur der 
warmedammschicht mit dem Leuchtstof f geschlossen. Damit 
dieser Zusammenhang hergestellt werden kann, ist die 

15 warmedammschicht fur das Anregungslicht im UV-Bereich optisch 
zuganglich. Gleichzeitig ist dafiir gesorgt, dass das 
Lumineszenzlicht des Leuchtstoffs von der warmedammschicht 
abgestrahlt und detektiert werden kann. 

20 Urn die optische Zuganglichkeit zu gewahrleisten, ist 
beispielsweise auf dem TragerkSrper nur eine einzige 
Warmedammschicht mit dem Leuchtstof f angeordnet . Als 
alternative LSsung dazu wird auf der warmedammschicht eine 
weitere warmedammschicht aufgetragen, die fur das 

25 Anregungslicht und das Lumineszenzlicht des Leuchtstoffs 

transparent ist. Das Lumineszenzlicht des Leuchtstoffs kann 
durch die weitere warmedammschicht hindurchtreten. 

Um den Zustand der warmedammschicht zu uberprufen, ist ein 
30 relativ komplizierter Aufbau zur Anregung des Leuchtstoffs 
und zur Detektion des Lumineszenzlichts des Leuchtstoffs 
notwendig. 

Aufgabe def vorliegenden Erfindung ist es daher, eine 
35 Anordnung mit einer Warmedammschicht mit lumineszierenden 

Warmedammstof f anzugeben, die eine einfache Bestimmung eines 
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Zustandes der warmedammschicht auf einem TrflgerkOrper 
erlaubt • 

Zur Ldsung der Aufgabe wird eine Anordnung mindestens einer 
5 warmedammschicht auf einem TragerkSrper zur Eindammung einer 
warmeiibertragung zwischen dem TragerkOrper und einer Umgebung 
des Tragerkttrpers angegeben, wobei die warmedammschicht 
zumindest einen Leuchtstoff aufweist, der mit Hilfe von 
Anregungslicht mit einer bestimmten Anregungswelleniange zur 

10 Emission eines Lumineszenzlichtes mit einer bestimmten 
Lumineszenzwelleniange angeregt werden kann, und wobei 
mindestens eine weitere warmedammschicht vorhanden ist, die 
im Wesentlichen frei ist von dem Leuchtstoff. Die Anordnung 
ist dadurch gekennzeichnet , dass die weitere 

15 warmedammschicht fiir das Anregungslicht zur Anregung der 
Emission von Lumineszenzlicht und/oder fur das 
Lumineszenzlicht des Leuchtstoff s im Wesentlichen opak ist. 

Die Warmedammschicht mit dem Leuchtstoff kann dabei einphasig 
20 oder mehrphasig vorliegen. Einphasig bedeutet, dass eine vom 
Warmedammstoff gebildete keramische Phase der 
Warmedammschicht im Wesentlichen nur aus dem Leuchtstoff 
besteht. Der warmedammstoff der warmedammschicht ist der 
Leuchtstoff, Bei einer mehrphasigen warmedammschicht sind der 
25 warmedammstoff und der Leuchtstoff unterschiedlich. Im 

Warmedammstoff sind Leuchtstof fpartikel aus dem Leuchtstoff 
enthalten. Die keramische Phase wird von unterschiedlichen 
Materialien gebildet . Vorzugsweise sind die 
Leuchtstof fpartikel homogen uber die Warmedammschicht 
30 verteilt. Daruber hinaus ist es vorteilhaft, wenn der 

warmedammstoff und der Leuchtstoff aus einer im Wesentlichen 
gleichen Art Festkorper bestehen. Beide Stoffe unterscheiden 
sich lediglich durch ihre optischen Eigenschaften. Dazu ist 
der Leuchtstoff beispielsweise dotiert. 

35 

Opak bedeutet in diesem Fall/ dass das Anregungslicht 
und/oder das Lumineszenzlicht aufgrund der Transmissions- 
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bzw, Absorptionseigenschaften der weiteren warmedammschicht 
durch die weitere warmedammschicht nicht oder nahezu nicht 
hindurchtreten JcOnnen* Im Wesentlichen bedeutet dabei, dass 
unter Umstanden eine geringe DurchlSssigkeit fur das 
5 Anregungslicht und/oder das Lumineszenzlicht gegeben ist. 

In einer besonderen Ausgestaltung ist die warmedammschicht 
zwischen dem TrSgerkOrper und der weiteren warmedammschicht 
derart angeordnet, dass das Anregungslicht des Leuchtstoffs 
und/oder das Lumineszenzlicht des Leuchtstoffs im Wesentlich 
nur durch Offnungen der weiteren warmedammschicht in die 
Umgebung des Tragerkorpers gelangen kann. Derartige Offnungen 
sind beispielsweise Risse oder Spalte in der weiteren 
warmedammschicht . Denkbar ist auch eine Of fnung, die durch 
Erosion (Abtrag) von weiterem warmedammstof f der weiteren 
warmedammschicht entstanden ist. Diese Offnungen konnen 
einfach sichtbar gemacht werden. Das Sichtbarmachen gelingt 
durch Beleuchten der Anordnung mit dem Anregungslicht. An den 
Stellen, an denen das UV-Licht durch die Offnungen auf die 
warmedammschicht mit dem Leuchtstoff gelangt, wird der 
Leuchtstoff zur Emission des Lumineszenzlichts angeregt. Das 
Lumineszenzlicht gelangt wieder durch die Offnungen in die 
Umgebung des TragerkOrpers und kann dort detektiert werden. 
Aufgrund der Offnungen tritt ein Lumineszenzlicht auf, das 
sich bezuglich seiner Intensitat deutlich von Untergrund 
abhebt . 

Auf dem beschriebenen Weg kann wahrend einer Betriebspause 
einer Vorrichtung die warmedammschicht eines in der 
30 Vorrichtung eingesetzten Tragerkorpers auf einfache und 
sichere Weise uberpruft werden. Die Vorrichtung ist 
beispielsweise eine Gasturbine. Der Tragerkorper ist 
beispielsweise eine Turbinenschauf el der Gasturbine. Auf der 
Turbinenschaufel befindet sich der Mehrschichtaufbau mit den 
35 warmedammschicht en. Durch Beleuchten der Turbinenschaufel und 
Beobachten des Lumineszenzlichts des Leuchtstoffs werden 
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diejenigen Stellen der weiteren, Suflersten WSrmediimmschicht 
sichtbar, die Offnungen aufweisen. 

Denkbar ist aber auch, dass eine Uberprtifung des Zustands der 
5 WSrmedammschicht wShrend des Betriebs der Vorrichtung 

durchgeftihrt wird. Dazu ist beispielsweise eine Brennkammer 
der oben beschriebenen Gasturbine, in der die 
Turbinenschaufeln eingesetzt werden, mit einem Fenster 
versehen, durch das die Lumineszenz des Leuchtstoffs 
10 beobachtet werden kann. Das Auftreten von Lumineszenzlicht 
ist ein Hinweis darauf, dass die weitere, aufierste 
WarmedSmmschicht mindestens einer Turbinenschaufel einen Riss 
oder einen Spalt aufweist bzw. erodiert ist. 

15 Ein weiterer Vorteil der beschriebenen Anordnung besteht 
darin, dass infolge einer f ortgeschrittenen Erosion auch 
Warmedammstof f mit dem Leuchtstoff abgetragen wird. In einem 
Abgas der Gasturbine kann durch entsprechende Detektoren der 
Leuchtstoff nachgewiesen werden. Das ist ein Zeichen dafur, 

20 dass die Erosion bis zur Warmedammschicht mit dem Leuchtstoff 
vorangeschritten ist, 

Als Leuchtstoff ist jeder beliebige keramische Leuchtstoff 
denkbar, der in einer warmedammschicht eingesetzt werden 

25 kann. In einer besonderen Ausgestaltung weist der Leuchtstoff 
mindestens ein Metalloxid mit mindestens einem dreiwertigen 
Metall A auf. Ein derartiger Leuchtstoff ist beispielsweise 
ein mit einem Aktivator dotiertes, mit Yttrium stabilisiertes 
Oder teilstabilisiertes Zirkoniumoxid. Insbesondere denkbar 

30 sind auch Leuchtstoffe in Form von Perwoskiten und 
Pyrochkloren. 

Die genannten Leuchtstoffe sind sogenannte 
Rekombinationsleuchtstof fe. Die Emission des 
35 Lumineszenzlichts beruht dabei vorzugsweise auf der 

Anwesenheit eines Aktivators. Mit Hilfe eines Aktivators oder 
mehrerer Aktivatoren kann die Emissionseigenschaf t des 
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Leuchtstoffs, beispielsweise die EmissionswellenlSnge und die 
Emissionsintensitat, relativ einfach variiert werden. 

In einer besonderen Ausgestaltung weist der Leuchtstoff zur 
5 Anregung der Emission von Lumineszenzlicht einen aus der 
Gruppe Cer und/oder Europium und/oder Dysprosium und/oder 
Terbium ausgewahlten Aktivator auf . Seltenerdelemente lassen 
sich im allgemeinen aufgrund ihrer Ionenradien sehr gut in 
die Kristallgitter von Metalloxiden wie Perowskite und 
10 Pyrochlore einbauen. Daher eignen sich Aktivatoren in Form 
von Seltenerdelementen generell, Als besonders gute 
Aktivatoren haben sich die aufgezahlten Seltenenerdelemente 
erwiesen. 



15 Bei Verwendung eines Aktivators ist dessen Anteil im 
Leuchtstoff derart gewahlt, dass die thermischen und 
mechanischen Eigenschaften des Metalloxids des Leuchtstoffs 
nahezu unbeeinf lusst sind. Die mechanischen und thermischen 
Eigenschaften des Metalloxids bleiben trotz Dotierung 

20 erhalten. In einer besonderen Ausgestaltung ist der Aktivator 
mit einem Anteil von bis zu 10 mol% im Leuchtstoff enthalten. 
Vorzugsweise betragt der Anteil unter 2 mol%. Beispielsweise 
ist der Anteil 1 mol%. Es hat sich gezeigt, dass dieser 
niedrige Anteil des Aktivators ausreicht, urn eine verwertbare 

25 Emissionsintensitat des Leuchtstoffs zu erzielen. Die 
thermische und mechanische Stabilitat einer mit dem 
Leuchtstoff hergestellten Warmedammschicht bleibt dabei 
erhalten. 



30 In einer besonderen Ausgestaltung ist das Metalloxid des 
Leuchtstoffs ein aus der Gruppe Perowskit mit der 
Summenformel AA*03 und/oder Pyrochlor mit der Summenformel 

A2B2O7 ausgewahltes Mischoxid, wobei A' ein dreiwertiges 
Metall und B ein vierwertiges Metall sind* Eine 
35 Warmedammschicht aus einem Perowskit und/oder einem Pyrochlor 
(Pyrochlorphase) zeichnet sich durch eine hohe Stabilitat 
gegemiber Temperaturen von liber 1200° C aus- Damit eignet 
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sich die Anordnung ftir neue Gasturbinengenerationen, bei 
denen ein erhOhter Wirkungsgrad durch ErhBhung der 
Einsatztemperatur erzielt werden soil. 

5 In einer besonderen Ausgestaltung ist das dreiwertige Metall 
A und/oder das dreiwertige Metall A' ein Seltenerdelement Re. 
Das dreiwertige Metall A und/oder das dreiwertige Metall A* 
ist insbesondere ein aus der Gruppe Lanthan und/oder 
Gadolinium und/oder Samarium ausgew&hltes Seltenerdelement. 

10 Weitere Seltenerdelemente sind ebenfalls denkbar. Durch die 
Verwendung eines Perowskits und/oder eines Pyrochlors mit 
diesen Seltenerdelementen kann ein Aktivator in Form eines 
Seltenerdelements aufgrund der ahnlichen Ionenradien sehr 
leicht in das Kristallgitter des Perowskits bzw. des 

15 Pyrochlors eingebaut werden. 

Eines der dreiwertigen Metalle A und A' des Perowskits ist 
ein Hauptgruppen- Oder Nebengruppenelement . Das vierwertige 
Metall B des Pyrochlors ist ebenfalls ein Haupt- oder 

20 Nebengruppenelement. In beiden Fallen konnen Mischungen 

unterschiedlicher Haupt- und Nebengruppenelemente vorgesehen 
sein. Aufgrund der unterschiedlichen Ionenradien nehmen die 
Seltenerdelemente und die Haupt- bzw. Nebengruppenelemente 
bevorzugt unterschiedliche PlStze im Perowskit- bzw. 

25 Pyrochlor-Kristallgitter ein. Als besonders vorteilhaft hat 
sich dabei als dreiwertiges Hauptgruppenelement Aluminium 
erwiesen. Zusammen mit Seltenerdelementen bildet Aluminium 
beispielsweise ein Perowskit/ das zu einer mechanisch und 
thermisch stabilen W&rmedammschicht fuhrt. In einer 

30 besonderen Ausgestaltung ist der Perowskit daher ein 

Seltenerdaluminat . Die Summenf ormel lautet ReAlC^, wobei Re 

fur eine Seltenerdelement steht. Vorzugsweise ist das 
Seltenerdaluminat ein Gadolinium-Lanthan-Aluminat . Die 
Summenf ormel lautet beispielsweise GdQ, 25 La 0, 75 A10 3 • Als 

35 vierwertiges Metall B des Pyrochlors werden insbesondere die 
Nebengruppenelemente Hafnium und/oder Titan und/oder 
Zirkonium eingesetzt. Der Pyrochlor ist daher vorzugsweise 
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aus der Gruppe Seltenerdtitanat und/oder Seltenerdhaf nat 
und/oder Seltenerdzirkonat ausgewMhlt. Insbesondere 1st das 
Seltenerdzirkonat aus der Gruppe Gadoliniumzirkonat und/oder 
Samariumzirkonat ausgewShlt . Die bevorzugten Summenf ormeln 
5 lauten Gd2Zr207 und Sm2Zr207. Das Seltenerdhaf nat ist 

bevorzugt Lanthanhaf nat .* Die Summenf ormel lautet La2Hf2C>7. 

Die Anregung des Leuchtstoffs zur Emission von 
Lumineszenzlicht erfolgt optisch. Dabei wird der Leuchtstoff 
10 mit Anregungslicht einer bestimmten AnregungswellenlSnge 

angestrahlt . Durch Absorption des Anregungslichts wird der 
Leuchtstoff zur Emission von Lumineszenzlicht angeregt . Das 
Anregungslicht ist beispielsweise UV-Licht und das 
Lumineszenzlicht niederenergetischeres, sichtbares Licht . 

15 

Die Anregung des Leuchtstoffs mit Anregungslicht eignet sich 
zur Uberprufung eines Zustandes einer fur das Anregungslicht 
und das Lumineszenzlicht optisch zugangliche Warmed&mmschicht 
mit dem Leuchtstoff. Dazu ist beispielsweise nur die 
20 Warmedammschicht mit dem Leuchtstoff auf dem TragerkSrper 
aufgetragen. 

In einer besonderen Ausgestaltung ist der TrSgerkorper ein 
Bauteil einer Verbrennungskraf tmaschine . Die 
25 Brennkraf tmaschine ist beispielsweise ein Dieselmotor. In 
einer besonderen Ausgestaltung ist die 

Verbrennungskraf tmaschine eine Gasturbine. Der Tragerkorper 
kann dabei eine Kachel sein, mit der eine Brennkammer der 
Gasturbine ausgekleidet ist. Insbesondere ist der 

30 Tragerkorper eine Turbinenschauf el der Gasturbine. Denkbar 
ist dabei, dass die unterschiedlichen Tragerkorper mit 
Warmedammschichten mit Leuchtstoff en versehen sind, die 
unterschiedliches Lumineszenzlicht emittieren. So kann auf 
einfache Weise das Bauteil bestimmt werden, an dem Schaden 

35 vorhanden sind. 
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Zum Aufbringen der warmedammschicht und der weiteren 
warmedammschicht kann ein beliebiges Beschichtungsverf ahren 
durchgeftihrt werden. Das Beschichtungsverf ahren ist 
insbesondere ein Plasmaspritzverf ahren. Das 
5 Beschichtungsverf ahren kann auch ein Dampf abscheideverf ahren 
sein, beispielsweise PVD (Physical Vapour Deposition) Oder 
CVD (Chemical Vapour Deposition) . Mit Hilf e der genannten 
Verfahren werden warmedammschichten mit Schichtdicken von 50 
pm bis 600 pm und mehr aufgetragen. 

10 

Anhand mehrerer Ausf uhrungsbeispiele und einer dazugehorigen 
Figur wird die Erfindung im Folgenden naher eriautert. Die 
Figur sind schematisch und stellen keine maBstabsgetreuen 
Abbildungen dar. 

15 

Die Figur zeigt einen Ausschnitt eines seitlichen 
Querschnitts einer Anordnung einer warmedammschicht aus einem 
warmedammstof f mit einem Leuchtstoff und einer weiteren 
Warmedammschicht mit einem weiteren Warmedammstof f von der 
20 Seite. 

Die Anordnung 1 besteht aus einem Tragerkorper 2, auf dem 
eine warmedammschicht 3 und eine weitere Warmedammschicht 5 
angeordnet sind. Der Tragerkorper 2 ist eine Turbinenschauf el 

25 einer Gasturbine. Die Turbinenschauf el ist aus einem Metall. 
In der Brennkammer der Gasturbine, die die Umgebung 7 des 
TrSgerkorpers 2 darstellt, konnen im Betrieb der Gasturbine 
Temperaturen von uber 1200° C auftreten. Urn ein Uberhitzen 
der Oberflache 8 des TrSgerkorpers 2 zu verhindern, ist die 

30 Warmedammschicht 3 vorhanden. Die Warmedammschicht 3 dient 
der Eindammung einer warmeubertragung zwischen dem 
Tragerkorper 2 und der Umgebung 7 des Tragerkorpers 2. 

Es liegt ein Mehr schicht auf bau vor mit der Warmedammschicht 
35 3, einer metallischen Zwischenschicht 4 (Bond Coat) aus einer 
Metalllegierung und einer weiteren Warmedammschicht 5. Die 
Warmedammschicht 3 mit dem Leuchtstoff ist zwischen der 
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weiteren warmedammschicht 5 und dem TragerkSrper 2 
angeordnet. Die weitere warmedammschicht 5 1st ftir das 
Anregungslicht und/oder das Lumineszenzlicht des Leuchtstoffs 
opak. Nur wenn die weitere warmedammschicht 5 eine tfffnung 6 
5 aufweist, kann das Lumineszenzlicht des Leuchtstoffs in der 
Umgebung 7 des TrSgerktfrpers 2 detektiert werden* 

Beispiel 1: 

10 Der warmedSmmstof f der warmedammschicht 3 ist ein Metalloxid 
in Form eines Seltenerdaluminats mit der Summenf ormel 
Gdg f 25 La 0, 75 AJ -03 • GemaiJ einer ersten Ausfiihrungsf orm ist das 
Seltenerdaluminat mit 1 mol% EU2O3 versetzt. Das 
Seltenerdaluminat weist den Aktivator Europium mit einem 

15 Anteil von 1 mol% auf . Durch Anregung des Leuchtstoffs mit 
UV-Licht resultiert ein rotes Lumineszenzlicht mit einem 
Emissionsmaximum bei etwa 610 nm. Die Anregungswellenlange 
betragt beispielsweise 254 nm. 

20 Gemafi einer dazu alternativen Ausfiihrungsf orm ist das 

Seltenerdaluminat mit 1 mol% Terbium dotiert. Es resultiert 
ein Leuchtstoff mit griinem Lumineszenzlicht mit einer 
Emissionswelleniange bei etwa 544 nm. 

25 Beispiel 2: 

Die Warmedammschicht 3 besteht aus einem Pyrochlor. Der 
Pyrochlor ist ein Gadoliniumzirkonat mit der Summenformel 
Gd2Zr207. Zum Herstellen des Leuchtstoffs wird der Pyrochlor 
30 mit 1 mol% EU2O3 versetzt. Das Gadoliniumzirkonat weist den 
Aktivator Europium mit einem Anteil von 1 mol% auf. 

Beispiel 3: 

35 Die Warmedammschicht 3 besteht aus einem mit Yttrium 

stabilisierten Zirkoniumoxid. Zum Herstellen des Leuchtstoffs 
wird das mit Yttrium stabilisierte Zirkoniumoxid mit 1 mol% 



WO 2005/019784 



PCT/EP2004/0516JJ 



12 

EU2O3 versetzt. Das mit Yttrium stabilisierte zirkoniumoxid 
weist den Aktivator Europium mit einem Anteil von 1 mol% auf . 
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PatentansprOche • 

1. Anordnung mindestens einer warmedammschicht (3) auf 
einem TragerkSrper (2) zur Eindammung einer 
5 warmeiibertragung zwischen dem TragerkSrper (2) und einer 

Umgebung (7) des TragerkSrpers (2), wobei 
die warmedammschicht (3) zumindest einen Leuchtstoff 
aufweist, der mit Hilfe von Anregungslicht mit einer 
bestimmten Anregungswelleniange zur Emission eines 

10 Lumineszenzlichtes mit einer bestimmten 

Lumineszenzwelleniange angeregt werden kann, und wobei 
mindestens eine weitere warmedammschicht (5) vorhanden 
ist, die im Wesentlichen frei ist von dem Leuchtstoff, 
dadurch gekennzeichnet , dass 

15 - die weitere warmedammschicht (5) ftir das Anregungslicht 
zur Anregung der Emission von Lumineszenzlicht und/oder 
fur das Lumineszenzlicht des Leuchtstoffs im 
Wesentlichen opak ist. 

20 2. Anordnung nach Anspruch 1, wobei die Warmedammschicht 
(3) zwischen dem Tragerk5rper (2) und der weiteren 
Warmedammschicht (5) derart angeordnet ist, dass das 
Lumineszenzlicht des Leuchtstoffs im Wesentlichen nur 
durch Offnungen (6) der weiteren Warmedammschicht (5) in 

25 die Umgebung (7) des Tragerkorpers (2) gelangen kann. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, wobei 

der Leuchtstoff mindestens ein Metalloxid mit mindestens 
einem dreiwertigen Metall A aufweist. 

30 

4. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, wobei der 
Leuchtstoff zur Anregung der Emission des 
Lumineszenzlichts einen aus der Gruppe Cer und/oder 
Europium und/oder Dysprosium und/oder Terbium 

35 ausgewahlten Aktivator aufweist . 
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5. Anordnung nach einem der Anspruche 4, wobei der 
Aktivator mit einem Anteil von bis zu 10 mol% im 
Leuchtstoff enthalten ist. 

5 6. Anordnung nach einem der Ansprtiche 3 bis 5, wobei das 
Metalloxid ein aus der Gruppe Perowskit mit der 
Summenformel AA'03 und/oder Pyrochlor mit der 
Summenformel A2B2O7 ausgewShltes Mischoxid ist, wobei A 1 

ein dreiwertiges Metall und B ein vierwertiges Metall 
10 sind. 

7. Anordnung nach einem der Anspruche 6, wobei das 
dreiwertige Metall A und/oder das dreiwertige Metall A' 
ein Seltenerdelement Re ist . 

15 

8. Anordnung nach Anspruch 7, wobei das dreiwertige Metall 
A und/oder das dreiwertige Metall A' ein aus der Gruppe 
Lanthan und/oder Gadolinium und/oder Samarium 
ausgewahltes Seltenerdelement ist . 

20 

9. Anordnung nach einem der Anspruche 6 bis 8, wobei der 
Perowskit ein Seltenerdaluminat ist. 

10. Anordnung nach Anspruch 9, wobei die Summenformel des 
25 Seltenerdaluminat s GdQ, 25 1 * Si Q, 75AIO3 ist. 

11. Anordnung nach einem der Anspruche 6 bis 10, wobei der 
Pyrochlor aus der Gruppe Selterdhaf nat und/oder 
Seltenerdtitanat und/oder Seltenerdzirkonat ausgewahlt 

30 ist. 

12. Anordnung nach Anspruch 11 , wobei das Seltenerdzirkonat 
aus der Gruppe Gadoliniumzirkonat und/oder 
Samariumzirkonat ausgewahlt ist . 



35 



13. Anordnung nach Anspruch 11, wobei das Seltenerdhaf nat 
Lanthanhaf nat ist . 
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14, Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 13, wobei der 

5 TrSgerkSrper ein Bauteil einer Verbrennungskraftmaschine 

ist . 

15. Anordnung nach Anspruch 14, wobei die 
Verbrennungskraftmaschine eine Gasturbine ist. 
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